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toutes les nations ou,, à défaut, prissent le soin de spécifier exactement de quelles mesures ils se servent : faute de quoi on est exposé à bien des erreurs où à des discussions stériles.
Cette fonte a un grain plus fin que celle qui a servi à l'expérience.
y                                            2° L'aluminium reste-t-il dans le fer *?
Pour répondre à cette question M. Keep a fait six expériences avec la fonte
I blanche. A la première épreuve il a ajouté 7 p. 100 AL; le grain s'esttrouvévisi-
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blement modifié; il est devenu plus fin et plus blanc. La résistance à la traction a.augmenté de 20 p. 100 et au choc 7p. 100 [M. Langhenhove (Mémoire cité) met 70 p. 100?]
La 2e épreuve a consisté à refondre le métal de la lrc en y ajoutant assez de
fonte blanche pour réduire la teneur en AL à — p. 100. L'effet de l'Ai, persiste
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malgré la diminution du pourcentage. 11 continue à persister jusqu'à la 6e épreuve, quoique diminué, et l'auteur en conclut qu'il n'a pas été complètement éliminé.
Je ne voudrais pas contredire l'auteur, mais il me semble qu'une bonne analyse chimique de la 6e épreuve répondrait mieux à l'objection de Ilowe.
3° EiFet d'Aï, sur le grain et transformation du earbone eoinbiné en graphite.
D'une manière générale lorsqu'une fonte blanche est fondue tout le carbone combiné qu'elle contient reste dissous. Si elle est saturée à chaud, elle abandonne du carbone en se refroidissant. Ce carbone prend la forme de graphite mais il reste emprisonné dans le fer. L'avantage de l'addition de Al. est précisément d'éviter que le C. libéré au moment de la cristallisation, se mette en géode dans les soufflures et de le laisser, au contraire, réparti d'une manière homogène dans la masse. Aucun autre corps ne produit ce résultat au même
Non seulement Al. change la fonte blanche en grise, mais il change encore le véritable caractère du métal.
La séparation du G. paraît être instantanée au moment de la cristallisation, et pour cette raison la durée de la coulée a peu d'importance.
En fait, il semble que la plus grande rapidité de la coulée correspond à une plus grande quantité de graphite et que les fontes minces sont aussi grises que celles plus épaisses.
Le type de fonte blanche contenant peu de silicium donne un liquide sans
bulles; une [addition de - P-100 d'Aï, ne donne pas encore une fonte homogène ; mais le ton est devenu foncé et le grain fait voir du C, à l'état  de graphite.ur de la puissante compagnie américaine The Michigan Store fonderie de poêles à combustion lente.                                                                                     ' au plus d'Aï, ne peut pas laisser dans les molécules du fer une altération permanente.
